Htlotrope Sitftanbe.
allotropen Suftdnben: Diamant, (Brapfyit unb amorpfjer Kofylenftoff. §erner ift Hllotropie nod) fefyr betannt beim pfyospfyor (gelber unb toter pl)osp!)or), bann beim Sdjioefet (rf)ombifd)e unb monofline $d}ir>efellriftalle) unb beim Sauerftoff (Saucrftoff unb ®3on). Die llmroanblung Don etnem allotropen 3uftanbe in ben anberen gef)t oft unter auffallenben Begletterfdjetnungen uor fid), bie fid) mejft in Dolumdnberung unb IDarmeenttmcflung dufjern unb auf eine Hnbe* rung bes (Energietnfyalts suriid^ufiifyren finb. Befonbers djarattenftifd) finb fold)e Begteiterfdjeinungen bet ber allotropen Hmtoanbelung bes Hnttmons, etnes (Elementes, bas in ben Budjbrudlettem entfyalten tft. Stellt man fold)es Hnttmon auf ele!trolt)tifd)em IDege !)er, fo erfydtt man es als bunlelgefdrbtes glchrjenbes IKetalL Diefes braud)t nur mit etnem fpi^en ©egenftanbe, etroa einem Hafd)enmefferf be= rii^rt 3U coerben, fo toanbelt es fid) fd)on unter ^eftiger IDdrme^ entiotdlung in getoofynltdjes Hntimon um.
Hud) bas (Eifenmetal! trttt in fefter Jormart in allotropen ITtobi* fifationen auf. Don biefen finb uns brei befannt; rotr be3eid)nen fie als HIpfya*, Beta= unb ®amma^(Eifen (a*, $*, Ts^tfen).
Y*(Etfen erljalt man 3undd)ft bet ber (Erftarrung bes ITtetalls aus fluffiger Jormart. £dfet man bas T5^fen roetter abfiifylen, fo Der-roanbelt es fid) bei etoa 910° unter 5r^erben iDon IDdrme in P*(Etfenr unb biefes gel)t bei 780° ebenfalls unter XDdrmeent* tDidtlung in a=(Eifen iiber. Da bei biefen beiben Hemperaturpiinften bie fonft gleid^md^ig fortfdjreiten&e ftbfiifjlung burd) biefreitoerbenbe tOdrme eine fur3e 3eit lang aufgel)atten totrb, be3eid)net man bie^ felben als ^altepunlte. Ulan beobad)tet foldje J}altepun!te nattirlid) aud^ umgefetjrt beim (Ert)i^en. l}ier totrb 3iir Umojanbelung berfelbe IDdrmebetrag t)erbraud)tf ber beim Hb!iii)Ien fret rottrbe, fo ba^ bie ftemperaturfteigerung tro^ roeiterer du^erer IDdrme3ufuI)rung aljn* ltd) roie beim $d)mel3Dorgang !ur3e 3ett ausfe^t.
£d^t man nun bem y* "b^w. p=€ifen feme 3eit, fid) langfam ab= 3u!iit)Ien, alfo fid) allmd^Iid) in bas bei getoofynltdjer ^emperatur beftdnbtge a=<Hfen 3U t3errt)anbeln, fonbern fd)redt man basfelbe plo^= lid) ab, ettoa burd^ (Etntaudjen in faltes IDaffer, fo ert)dlt man bas Y* b3to. p=(Eifen aud) bet geroofynlidjer Hemperatur. priifen xoir bie brei (Etfenmobtftfationen, fo finben toir beutlidje Unterfd)iebe in il)ren (Eigenfd)aften. a*<Etfen ift magnetifd), p* unb T=^ifen finb es nid)t. a*(Etfen ift roetd), p=(Etfen l]art unb Ys®fen mitteH)art. Dem a-CEtfen ift geringe 5^fttg!eit, aber grofee 3dt)igleit eigen, bem (3* unb bagegen gro^ere $eftig!eit unb gertngere 3af)tgteit. bes feften Kofylenftoffs in ben bretber £uft ftattftabet, aufeern fid) btefe (Energiesas Htomgerotdjt bcs ttfafferftoffs ben               in
